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(54) Composition cosmetique anhydre sous forme de pate souple et procede de preparation 



(57) L'tnvention conceme une composition cosmeti- 
que anhydre se presentant sous forme de pate souple. 



comprenant des matieres siliconees, ainsi que son pro- 
cede de preparation. 
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Description 



La presente invention a trait a une composition, par exemple cosmetique ou pharmaceutique. se presentant sous 
forme d'une pate souple, pouvant etre utilisee pour le maquillage. en particulier des levres, ou comme base pour le 
5 traitement de la peau et/ou des levres. 

Les compositions cosmetiques pouvant etre appliquees sur les levres comme produit de maquillage ou de soin, 
tels les rouges a levres par exemple, contiennent generalement des corps gras et des aires, et eventuellement des 
additifs et des pigments. 

II est connu que plus la quantite de cires presente dans la composition est importante, plus celle-ci a une consistance 
10 ferme, ce qui permet son utilisation sous forme de baton. 

Or la presentation, en particulier d'un rouge a levres. sous forme de baton presente certains inconvenients: le dessin 
des contours des levres est malaise et la tenue du baton a la chaleur n'est pas optimale. 

Afin d'obtenir une composition cosmetique de texture plus souple. tl a ete propose d'introduire dans la formulation des 

gommes qui permettent de conferer a la composition finale des qualites de douceur et de glissant remarquables^ tout 
?5 en lui evitant d'etre huileuse. Parmi les gommes pouvant etre incorporees dans ces compositions, les gommes de 

silicone se sont revelees particulierement interessantes car permettant d'obtenir la texture desiree. 

Toutefois, leur introduction dans une composition riche en corps gras, telle qu'un rouge a levres, pose probleme. 

En effet. lorsque I'on prepare un melange comprenant des corps gras tels qu'habituellement utilises dans I'industrie 

cosmetique, et des gommes de silicone, on observe generalement I'apparition de deux phases qui resultent du fait que 
^0 les gonnmes de silicone ne peuvenl pas etre melangees de fa9on homogene avec des corps gras lorsque Ton utilise 

les techniques de Tart anterieur. 

Pour pallier cat inconvenient, plusteurs solutions sont envisageables, parmi lesquelles on peut citer; 

la presolubilisation des gommes de silicone dans une huile solubilisante a bas point d'ebullition telle qu'une huile 
de silicone: cette solution n'est toutefois pas salisfaisante car des problemes de conservation peuvent sc poser, en 
particulier dus a I'evaporalion des silicones volatils. 

I'utilisation de corps gras silicones exctusivement: cette solution permet bien I'obtention d'un melange homogene 
mais I'introduction d'un corps gras non silicone conduit inevitablement a une separation de phase. 
I'utilisation d'esters courts tels que le myristate d'isopropyle. corps gras compatible a la fois avec les produits sili- 
50 cones et les corps gras non silicones; toutefois I'utilisation de cet ester peut entrainer une certaine sensibilisation 

de la muqueuse. 

La presente invention a pour but de pallier les inconvenients de I'art anterieur et de proposer un procede permettant 
I'obtention d'une composition cosmetique anhydre comprenant des gommes de silicone et des corps gras, silicones 
55 et/ou non silicones, stable et homogene. 

Un objet de la presente invention est done une composition anhydre a usage topique se presentant sous. forme 
d'une pate souple, comprenant une gomme de silicone et des corps gras dont au moins une cire. 
Un autre objet de I'tnvention est un procede de preparation d'une composition anhydre se presentant sous forme d'une 
pate souple et comprenant une gomme de silicone et des corps gras dont au moins une cire, dans lequel on porte a 
une temperature a laquelle la cire fond, au moins une partie des differents constituants de la composition dont la cire, 
on ajoute le cas echeant le reste des constituants, puis Ton malaxe le melange obtenu pendant au moins une partie de 
son refroidissement. 

On a constate que le procede selon {'invention permet d'obtenir des compositions cosmetiques comprenant des 
corps gras, silicones ou non, et des gommes de silicone, presentant une grande homogeneite, sans necessiter Tincor- 
^5 poration d'un compose particulier pour maintenir la stabilite desdites compositions. 

La presente invention a done pour avantage de permettre de varier les formulations des compositions sans etre tenu 
par la presence obligatoire d'un certain type de composes, tout en obtenant des compositions qui restent homogenes 
et stables dans le temps. 

On a de plus constate que, de manlere surprenante, les compositions selon I'invention possedent une texture souple 
>o originale et nouvelle, et presentent, apres application, une bonne tenue et une bonne brillance 

Dans la suite de la presente description, les pourcentages sont donnes en poids sauf indication contraire. 

La composition selon la presente invention comprenddonc une gomme de silicone etdes corps gras dont au moins 
une cire. 

La gomme de silicone peut etre presente generalement en une quantite de I'ordre de 0,1-10%, de preference de 0,1 a 
•5 3% par rapport au poids de la composition finale. 

On utilise de preference, seule ou en melange, une gomme de silicone ayant un poids moleculaire inferieur a 1 500 000 
telle qu'un polydtmethylsiloxane, un polyphenylsiloxane ou un polyhydroxysiloxane 
En particulier. on peut uttliser une gomme de silicone repondant a la formule : 
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10 dans laquelle : 



75 



Fti- ^5 ®^ so"^' ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 atomes de carbone. 

R3 et R4 sont. ensemble ou separement. un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, ou un radical aryle, 

X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle ou un radical vinyle. 

n et p etant choisis de maniere a conferer a la gomme de silicone une viscosite superieure a 100 000 mPa.s. de 

preference superieure a 500 000 mPas. De maniere generale, n et p peuvent prendre des valeurs de 0 a 5000, de 

preference de 0 a 3000. 



20 La gomme de silicone peul elre introduile dans la composition telle quelle ou sous forme diluee dans une huile de 
silicone telle qu'un PDMS (polyd imethylsiloxane). 

Comme gomme de silicone utilisable selon invention, on peut citer celles pour lesquelles : 

les substituants a Re et X representent un groupement methyle. p = 0 et n = 2700. comme celle vendue sous 
25 la denomination SE30 par la societe General Electric, 

les substituants R^ a R© et X representent un groupement methyle, p = 0 et n = 2300, comme celle vendue sous 
la denomination AK 500000 par la societe Waker, 

les substituants a Rg representent un groupement methyle, le substituant X represente un groupement hydroxyle, 
p = 0 et n = 2700. en solution a 13 % dans du cyclopentasiloxane. comme celle vendue sous la denomination 
30 . Q2-1 401 par la societe Dow Corning. 

les substituants Ri a Rg representent un groupement methyle, le substituant X represente un groupement hydroxyle. 
p = 0 et n = 2700. en solution a 13% dans le dimethicone, comme celle vendue sous la denomination Q2-1403 par 
la societe Dow Corning, 

les substituants Ri , R2 Rs^ Re et X representent un groupement methyle, les substituants R3 et R4 representent un 
35 groupement aryle tel que le poids moleculaire du compose soit de 600 000, comme celle vendue sous la denomi- 

nation 761 par la societe Rhone-Poulenc. 

La composition selon invention comprend egalement des corps gras, dont au moins une cire. 
Dans une forme particuiiere de rinvention, au moins une partie des corps gras est constituee de corps gras non silicones. 

40 En tant que corps gras, on entend peut utiliser des composes sous forme de cires, d'huiles ou de pateux. 

Parmi les cires susceptibles d'etre utilisees en tant que corps gras non silicones, on peut citer les cires animales telles 
que la cire d'abeilles; les cires vegetales telles que la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ourrury. du Japon ou les cires 
de fibres de lieges ou de canne a sucre; les cires minerales, par exemple de paraffine, de lignite ou les cires microcris- 
tallines ou les ozokerites; les cires synthetiques, parmi lesquelles les cires de polyethylene et les cires obtenues par 

45 synthese. de Fischer-Tropsch. 

Parmi les cires siliconees, on peut citer les alkyls, alkoxys et/ou esters de polymethylsiioxane. 

Les cires peuvent 6tre pr6senles en une quantite de 2-50%, de preference 10-30%. par rapport au poids de la compo- 
sition finale. 

Parmi les eventuels autres corps gras non silicones, on peut citer les huiles min6rales telles que Thuile de paraffine 
50 ou de vaseline, les huiles animales telles que le perhydrosqualene ou I'huile d'arara, ou encore les huiles vegetales 
telles que I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de 
cereales. 

On peut egalement utiliser des esters d'acide lanolique. d'acide oleique, d'acide laurique. d'acide stearique ou cfacide 
myristique par exemple; des alcools t Is que I'alcool oleique. I'alcool linoleique ou linolenique. I'alcool isoslearique ou 
55 I'octyl dodecanol; des acetylglycerides, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools. 

On peut encore utiliser des huiles hydrogenees concretes a 25' C telles que les huiles d ricin, de palme ou de coco 
hydrogenees. ou le suif hydrogene; des mono-, di- , tri- ou sucro- gtycerides; des lanolines; des esters gras concrets a 
25'C. 
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On peut ajouter a ladite composition un agent de coloration pulverulent tel que le noir de carbone, les oxydes de 
chrome ou de fer, les cutremers, le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique, le dioxyde de titane. les agents 
nacrants generalement utilises en melange avec des pigments colores ou certains colorants organiques generalement 
utilises en melange avec des pigments colores et couramment utilises dans I'industrie cosmetique. Ces agents de co- 
5 loration peuvent etre presents en une quantite de 0 a 20%. 

On peut egalement ajouter des charges pulverulentes minerales ou organiques, generalement en une quantite de 
0 a 40%. 

Ces charges pulverulentes peuvent etre choisies parmi le talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, les 

carbonates de calcium ou de magnesium, la silice, le dioxyde de titane spherique, les billes de verre ou de ceramiques, 
10 les savons metalliques derives d'acides carboxyliques ayant 8-22 atomes de carbone, les poudres de polymeres syn- 

thetiques non expanses, les poudres expansees et les poudres de composes organiques naturels tels que les amidons 

de cereales, reticules ou non. 

On peut encore incorporer dans ladite composition tout additif usuellement utilise dans I'industrie cosmetique, tel 

que des antioxydants, des parfums, des conservateurs, ainsi que des actifs cosmetlques et/ou phanmaceutiques tels 
IS que des derives de vitamines. des acides gras essentiels, des sphingocerils ou des filtres solaires liposolubles, par 

exemple. 

Afin de preparer la composition selon ('invention, on prepare tout d'abord un premelange comprenant au moins une 
partie des differents constituants de la composition, dont au moins la ou les cires, on chaufte ce premelange a une 
temperature ^ laquelle la cire fond, on ajoute le cas echeant le reste des constituants, puis Ton malaxe le melange 
20 obtenu pendant au moins une partie de son refroidissement jusqu'a temperature ambiante. 

On a en effet constate que ce precede permet d'obtenir une composition se presentant sous forme de pate souple et 
homogene, bien qu'elle contienne des corps gras et une gomme de silicone. 

On peut effectuer I'operation de chauffage selon toute technique connue. L'operation de malaxage peut etre effectuee 
grace a une agitation energique ou par extrusion. 
25 Dans un mode particulicr do realisation de I'invention, les operations de chauffage et de malaxage, voire de refroidis- 
sement, sont realisees dans un ou plusieurs extrudeurs disposes a la suite les uns des autres, et de preference dans 
un extrudeur bivis unique. 

On a en effet constate que la composition obtenue apres extrusion presente une douceur particuliere. et procure une 
certaine sensation de glissant lorsqu'elle est appliquee sur la peau, tout en evitant I'aspect et la sensation de gras 
30 huileux. Les conditions dans laquelle Textrusion peut etre effectuee sont decrites dans la demande de brevet 
FR94-00756 dont le contenu est incorpore a la presente demande par reference. 

On obtient ainsi. une composition anhydre a usage topique, qui peut etre appliquee sur la peau et/ou sur les levres 
en tant que produit de maquillage, rouge a levres par exemple, et/ou de produit de soin. 

Selon rutilisation envisagee, la composition peut comprendre les constituants habituellement utilises par Thomme du 
35 metier. 

L'invention est tllustree plus en detail dans les exemples suivants. 
Exemple 1 

-«? On prepare une base traitante pour levres ayant la formulation suivante: 

huile de vaseline 22% 
lanoline 23% 
lanolate d'isopropyle 23% 
45 . cire microcristalline 15% 
cire de Carnauba 1 0% 
butylhydroxytoluene 0,2% 
acetate de tocopherol 1 ,8% 

dimethiconol en solution a 1 3% dans dimethicone (Q2 1403 de Dow Corning) 5 % 

50 

On melange ces differents ingredients a environ 100**C, et Ton tntroduit le melange dans un extrudeur bi-vis.- 
L'extrusion est effectuee dans les conditions suivantes: 

55 . temperature d'entree : lOC^C 
temperature de sortie : 30° C 
temps de residence : 3 minutes environ 
Vitesse des vis : 350 tr/min 
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On obtient en sortie une pate souple de viscosile egale a 15 Pa s. se presentant sous forme d'une seule phase stable 
et homogene. et pouvant etre prelevee a Taide d'un pinceau pour son application. 

Apres application, cette base traitante est consideree comme presentant des qualites de douceur et de glissant satis- 
5 faisantes, et ne presente pas de texture huileus . 

Exemple 2 

On prepare un rouge a levres de formulation suivante: 

10 

huile de jojoba 11% 
huile de ricin 25% 
lanoline 10% 
cire d'abeilles 1 5% 
'5 . cire de polyethylene 1 7% 
polybutylene 4% 

pigment D&C Yellow no 6 (CI 1 5985) 1 % 
pigment D&C Red no 27 (CI 4541 0) 9% 
dioxyde de titane (CI 77891 ) 3% 
20 , polyphenylsiloxane (Silbione 71634 de R. Poulenc) 5% 

On broie les pigments dans les constituants gras (huiles et lanoline) puis Ton ajoute les autres constituants et Ton chauffe 
le melange a lOO'C. On precede de maniere similaire a celle de I'exemple 1 , et t'on obtient un rouge a levre de viscosite 
25 cgalc a 16 Pa.s, presentant des qualites de douceur et de glissant satisfaisantes. 

Exemple 3 

On prepare un rouge a levres de formulation suivante: 

30 . 

huile de jojoba 20% 
huile de vaseline 20% 
lanoline 21% 

talc 5% . poudre de Nylon 5% 
35 . cire de Candelilla 7% 

cire de polyethylene 1 0% 

pigment D&C Yellow 6 Aluminium Lake (CI 15985) 5% 
pigment D&C Red 7 (CI 5850:1 ) 5.8% 
oxyde defer (CI 77499) 0,2?/o 
. polydimethylsiloxanol 1% 

On broie les pigments dans les constituants gras (huiles et lanoline) puis Ton ajoute les autres constituants et i'on chauffe 
le melange a 100°C. 

^ On introduii ehsuiie le melange dans un extrudeur bi-vis. et Ton extrude dans les meme conditions qu'^ I'exemple 1 . 
On obtient un rouge a levres de viscosite egale a 1 0 Pa.s, presentant des qualites de glissant et de douceur satisfaisantes 
ainsi qu*une certaine brillance. 

50 Revendications 

1. Composition anhydre a usage topique se presentant sous forme d'une pale souple, comprenant une gomme de 
silicone et des corps gras dont au moins une cire. 

55 2. Compositbn selon la revendication 1 , dans laquelle la gomme de silicone est presente en une quantite de 0,1 -1 0%. 
de preference de OJ a 3% par rapport au poids de la composition finale. 

3. Compositbn selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la gomme de silicon est choisie parmi les 
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gommes de silicone ayant un poids moleculaire Inferieur a 1 500 000 telles qu'un polydimethylsiloxane, un poly- 
phenylsiloxane ou un polyhydroxysiloxane, et/ou parmi les gommes repondant a la formula : 
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dans laquelle : 

R,, Ro, R5 et Rg sont ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 atomes de carbone, 

R3 et R4 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, ou un radical aryie, 

X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle ou un radical vinyle, 

n et p etant choisis de maniere a conferer a la gomme de silicone une viscosite superieure a TOO 000 mPa.s, 

de preference superieure a 500 000 mPa.s. 

Composition seion I'une des revendicalions precedenles, dans laquelle au moins une parlie des corps gras est 
constituee de corps gras non silicones. 

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la cire est choisie parmi les cires animales 
telles que la cire d'abeilles; les cires vegetales telles que la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ourrury, du Japon, 
les circs de fibres de lieges ou de canne a sucre; les cires minerales telles que les cires de paraffinC: de lignite, les 
cires microcristallines. les ozokerites; les cires synthetiques, telles que les cires de polyethylene et les cires obtenues 
par synthase de Fischer-Tropsch; les cires siliconees telles que les alkyls. alkoxys et/ou esters de polymethylsi- 
loxane. 

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la cire est presente en une quantite de 
2-50%. de preference 10-30%, par rapport au poids de la composition finale. 



. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les corps gras sont choisis parmi les huiles 
minerales telles que I'huile de paraffine ou de vaseline: les huiles animales telles que le perhydrosqualene ou I'huile 
d'arara; les huiles vegetales telles que I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de 
jojoba, d'olive ou de germes de cereales; les esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide 
stearique ou d'acide myristique; les alcools tels que Talcool oleique, I'alcooi linoleique ou linolenique, I'alcool isos- 
tearique ou I'octyl dodecanol: les acetylglycerides, les octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de poly- 
alcools; les huiles hydrogenees concretes a 25'*C telles que les huiles de ricin, de palms ou de coco hydrogenees, 
ou le suit hydrogene: les mono-, di- , tri- ou sucro- glycerides; les lanolines: les esters gras concrets a 25**C. 

. Procede de preparation d'une composition se presentant sous forme d'une pate souple et comprenant une gomme 
de silicone et des corps gras dont au moins une cire, dans lequel on porte a une temperature a laquelle la cire fond, 
au moins une partie des differents constituants de la composition dont la cire, on ajoute le cas echeant le reste des 
constituants, puis I'on malaxe le melange obtenu pendant au moins une partie de son refroidissement. 

. Proc6d6 selon la revendication S, dans lequel rop6ration de malaxage est r^alisee dans au moins un extrudeur. 

0. Procede selon la revendication 3, dans lequel les operations de melange, de chauffage et de malaxage sont reali- 
sees dans un extrudeur bi-vis unique. 
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